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(57) Abstract 



The invention relates to a mixture comprising an oil phase, an aqueous phase, at least one water-in-oil (E/H) emulsifier and at 
least one oil-in-water (H/E) emulsifier. characterized in that said mixture is a positive latex containing between 20 and 60 weight percent, 
preferably between 25 and 45 weight percent, of a branched or reticulated anionic polyelectrolyte. in a base of at least one monomer having 
a strong acid function and copolymerised with either at least one monomer having a weak acid function or at least one neutral monomer. 
The invention fiijther relates to cosmetic applications of die mixture. 

(57) Abr^g^ 



Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un agent dmulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins 
un agent ^mulsifiant de type huile dans eau (H/E), caract6ri$6e en ce que ladile composition est un latex inverse comprenant de 20 % ft 60 
% en poids, ct de pr6f6rence de 25 % i 45 % en poids, d*un poly61ectrolyte anionique, branch^ ou r6ticul6. ii base d*au moins un monomfere 
possddant une fonction acide fort, copolymeris6 soit avec au moins un monomfere possddant une fonction acide faible, soit avec au moins 
un monomftre neutre. Applications en cosm6tique. 
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LATEX EPAISSISSANT, PROCEDE DE FABRICATION ET APPLICATIONS EN COSMETIQUE 



5 La prdsente demande concerne des latex eau dans huile Spaississants, 

leur proc^d^ de preparation et leur application en tant qu'epaississant et/ou 
^mulsionnant pour des produits de soins de la peau et des cheveux ou pour la 
fabrication de preparations cosm^tiques, dermo-pharmaceutiques ou 
pharmaceutiques. 

10 Diff6rents 6paississants existent et sont d6j^ utilises pour ces usages. On 

connait en particulier les produits naturels tels que les gommes de guar ou 
Tamidon mais dont les inconvenients sont ceux inherents aux produits naturels, 
tels que la fluctuation des cours. les difTicultes d'approvisionnennent et une 
qualite alSatoire. 

15 Les polym6res synth6tiques sous forme de poudre, principalement les 

polyacides acryliques sont ^galement largement utilises mais prdsentent 
rinconvdnient de n6ce$siter une neutralisation iors de rutilisation, car ils ne 
dfeveloppent leur viscosity qu'S partir d'un pH > 6.5 et leur mise en solution est 
souvent fastidieuse. 

20 II existe aussi des poiymdres gpaississants synth6tiques. se prdsentant 

sous forme de latex Inverse, c'est-d-dire dont la phase continue est une huile. 
La mise en solution de ces latex est extremement rapide ; les polymdres 
contenus dans ces latex inverses, sont le plus souvent des copolymdres 
acrylamide / acrylate de mdtal alcalin ou acrylamide/acrylamido 2-ni6thyl 

25 2-propane sulfonate de sodium ; ils sont d6\d neutralises et lorsqu'ils sont mis 
en solution dans Teau, par exemple S une concentration de 1%, on observe 
que le pH est gdndralement sup6rieur ^ 6. ; 

Les copolynr^eres acrylamide/acrylate de sodium ne ddveloppent 
cependant pas de proprietds dpaississantes importantes lorsqu'on abaisse le 

30 pH en dessous de 6 ; par centre les copolymdres acrylamide/acrylamido 
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2-m6thyl 2-propane sulfonate de sodium decrits dans EP 0 503 853, gardent 
une capacite 6paississante importante nigme d pH 4. 

Cependant, de tels copolym6res prdsentent des teneurs en 
monoacrylamide qui, bien qu'extrgmement faibles, pourraient conduire d rendre 

5 leur utilisation en cosmdtique impossible dans un futur proche, suite d 
revolution de la legislation europ6enne sur les substances dangereuses. 

La demanderesse s'est done int^ressSe d la synthase et ^ la mise au 
point de polymdres 6paississants. meme en pH acide, sous forme de latex 
inverse sans utiliser de mono-acrylamide. 

10 Uinvention a pour objet une composition comprenant une phase huile, 

une phase aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans huile 
(E/H). au moins un agent 6mulsifiant de type huile dans eau (H/E). caract6ris6e 
en ce que ladite composition est un latex inverse comprenant de 20 % d 60 % 
en poids, et de preference de 25 % d 45 % en poids, d*un poly6lectrolyte 

15 anionique, branche ou reticule, d base d'au moins un monomere possedant 
une fonction acide fort, copolymerise soit avec au moins un monomere 
possedant une fonction acide faible, soit avec au moins un monomere neutre. 

Par « agent emulsifiant du type eau dans huile on designe des agents 
emulsifiants possedant une valeur de HLB suffisamment feible pour fournir des 

20 emulsions eau dans huile tels que ies polymeres tensioactife commercialises 
sous le nom de HYPERMER"^ ou tels que les esters de sorbitan, comme le 
monooieate de sorbitan commercialise par la Societe SEPPIC sous le nom de 
marque MONTANE 80^, ou Tisostearate de sorbitan commercialise par 
SEPPIC sous le nom de MONTANE 70™. 

25 Par « agent emulsifiant du type huile dans eau on designe des agents 

emulsifiants possedant une valeur de HLB suffisamment eievee pour fournir 
des emulsions huile dans Teau tels que les esters de sorbitan ethoxyies 
comme I'oieate de sorbitan ethoxyie avec 20 moles d'oxyde d'ethyiene . 
commercialise par la societe SEPPIC sous le nom de MONTANOX^SO. 
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Par polymdre branchd, on ddsigne un polymdre non Iin6aire qui possdde 
des chaTnes pendantes de manidre d obtenir, lorsque ce polymdre est mis en 
solution dans l*eau, un fort 6tat d'enchev§trement conduisant d des viscosit^s 
d bas gradient tr^s importantes. 
5 Par polym6re reticul6. on ddsigne un polymdre non Iin6aire se pr6sentant 

d I'dtat de rdseau tridimensionnel insoluble dans Teau, mais gonflable ^ I'eau et 
conduisant done S I'obtention d'un gel chimique. 

La composition selon invention peut comporter des motifs reticules et/ou 
des motifs branches. 
10 L'invention a notamment pour objet une composition telle que d6finie 

prdcddemment, caractdrisde en ce que ledit polydlectrolyte anionique est le 
rdsultat d'une copolymerisation de ses monomdres prdcurseurs effectude d un 
pH infdrieur d 4. 

L'invention a aussi pour objet une composition telle que ddfinie 

15 pr6c6demment, caractSrisde en ce 30% d 90% des motifs monomdriques que 
le poly6lectrolyte anionique comprend, poss6dent une fonction acide fort. 

La fonction acide fort du monomdre en comportant est notamment la 
fonction acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, partiellement ou 
totalement salifi6e. Ledit monomdre peut §tre par exemple Taoide 

20 styrdnesulfonique partiellement ou totalement salifid ; il est de pr^fi6rence 
Tacide 2-mdthyl 2-t(1-oxo 2-propdnyl) amino] 1-propane-sulfonique 
partiellement ou totalement salifiSe sous forme d'un sel de mdtal alcalin ou de 
sel d'ammonium. La fonction acide faible du monomdre en comportant est 
notamment la fonction acide carboxylique, et de prdfdrence, ledit monomdre 

25 est choisi parmi Tacide acrylique, Tacide mdthacrylique, Tacide itaconique ou 
Tacide maldique partiellement ou totalement salifi6. Le monomdre neutre est 
notamment choisi parmi Tacrylate de (2-hydro)cy 6thyle), I'acrylate de (2,3- 
dihydroxy propyle), le m^thacrylate de (2-hydroxy 6thyle), le nn6tliacrylate de 
(2,3-dihydroxy propyle), ou un d6riv6 6thoxyl6 de poids mol6culaire compris 

30 entre 400 et 1000, de chacun de ces esters. 
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Selon un aspect particulier de la prdsente invention, celle-ci a pour objet 
une composition conriprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins 
un agent 6mulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent 
6mulsifiant de type huile dans eau (H/E). caract6ris6e en ce que ladite 
composition est un latex inverse comprenant de 20% d 60% en polds, et de 
pr6f6rence de 25% S 45% en polds, d'un poly6lectrolyte anionique, branch^ ou 
r6ticul6, d base d'acide 2-m6thyl 2-{(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propane 
sulfonique partiellement ou totalement salifie. copolymeris6 avec'de I'acrylate 
de (2-hydroxy 6thyle) plus particuli6rement. une composition telle que d^finie 
pr6c6demment. caract6ris6e en ce que 30% d 90%, de preference 50% d 90%, 
en proportions molaires, des motifs monom6riques que le poly-§lectrolyte 
anionique comprend, est I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-propenyl) amino] 1- 
propanesulfonique (AMPS) partiellement ou totalement salifi6 et notamment. 
une composition telle que d6finie pr6c6demment, pour laquelle le 
polydlectrolyte anionique comporte. en proportions molaires, de 60% d 90% de 
sel de sodium ou de sel d'ammonium de I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-propenyl) 
amino] 1-propane sulfonique et de 10% i 40% d'acrylate de (2-hydroxy 6thyle). 

Selon un autre aspect particulier de la pr6sente invention, celle-ci a pour 
objet. une composition telle que ddfinie pr6c6demment. caractdris6e en ce que 
ladite composition est un latex inverse comprenant de 20% i 60% en poids, et 
de pr^^rence de 30% d 45% en poids. d'un polydlectrolyte anionique. branch6 
ou r6ticul6. A base d'un acide 2-m6thyl 2-((1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propane 
sulfonique, partiellement ou totalement salifie sous forme de sel de sodium ou 
de sel d'ammonium. copolym6rjs6 avec I'adde acrylique, partiellement salifie 
sous fonne de sel de sodium ou de sel d'ammonium, 

L'invention a plus particulierement pour objet une composition telle que 
definie pr6c6demment. caracterisee en ce que le poly6lectrolyte anionique est 
reticule et/ou branche avec un compose diethyienique ou poly6thyl6nique dans 
la proportion molaire exprimee par rapport aux monom6res mis en oeuvre. de 
0.005% d 1%. et de preference de 0.01 % e 0.2 % et. plus particulierement de 



wo 99/36445 



PCT/FR99/00055 



0,01 % d 0,1 %, de pr6f6rence celle pour laquelle Tagent de reticulation et/ou 
I'agent de ramification est choisi parmi le dinn6thacrylate d'6thyl6neglycol, le 
diallyloxyac^tate de sodium, le diacrylate d'Sthyldneglycoi, le diallyl urde, le 
trim6thylol propanetriacrylate ou le m6thyl6ne-bis-(acrylamide). 
5 Le latex selon Tinvention contient g6n6ralement de 2,5% d 15% en poids, 

et de preference de 4% d 9% en poids, d'agents emulsifiants, parmi tesquels 
de 20% d 50%, notamment de 25% d 40% du poids total des agents 
emulsifiants presents, sont du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de 
80% § 50%. notamment de 75% d 60%, du poids total des agents emulsifiants, 
10 sont du type huile dans eau (H/E). 

Selon un aspect particulier, la composition telle que deflnie pr6c6dem- 
ment, est caracterisee en ce que la phase huile represente de 15% d 40%, de 
preference de 20% d 25%, de son poids total. 

Cette phase huile est constituee soit par une huile minerale commerciale 
IS contenant des hydrocarbures satures comme les paraffines, les isoparaffines, 
les cycloparaffines, presentant d temperature ambiante, une densite entre 0.7 
et 0.9 et un point d'ebuilition superieur d 180''C, telle que par exempie 
rEXXSOL^M D 100 S, ou le MARCOL'^52 conrunercialis6s par EXXON 
CHEMICAL, risohexadecane ou IMsododecane, soit par une huile vegdtale, 
20 soit une huile de synthese, soit par un melange de plusieurs de ces huiles. 
Selon un aspect pretere de ia presente invention, la phase huile est 
constituee de MARCOL'^m 52 ou d'isohexadecane ; l'isohexad6cane, qui est 
identifie dans Chemical Abstracts par le numero RN = 93685-80-4, est un 
melange d'isoparaffines en C12, C16 et C20 contenant au moins 97 % 
25 d'isoparaffines en Cie, parmi lesquelles le constituant principal est le 

2.2,4,4.6,8.8-heptam6thyl nonane (RN = 4390-04-9). II est commercialise en 
France par la societe BAYER. Le MARCOL^ 52 est une huile commerciale 
repondant e la definition des huiles de vaseline du Codex frangais. C'est une 
huile blanche minerale conforme aux reglementations FDA 21 CFR 172.878 et 
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CFR 178.3620 (a) et elle est Inscrite d la Pharmacop6e des USA. US XXIII 
(1995) et d la Phamiacop6e europ6enne (1993). 

Les latex contiennent entre 20 % et 50 % d'eau. Les latex selon 
Tinvention peuvent 6galement contenir divers additifs tels que des agents 
5 complexants. des agents de transfert, ou des agents limiteurs de chaTne. 

Selon un autre aspect de la pr6sente invention, celle-ci a pour objet un 
proc6d6 de preparation de la composition telle que d6finie pr6o6demment, 
caract^ris^ en ce que : 

a) I'on 6mulsionne une solution aqueuse contenant les monomferes et 
10 les eventuels additifs. dans une phase huile en presence d*un ou plusieurs 

agents emulsifiants de type eau dans huile, 

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans 
r^mulsion formee en a), d'un initiateur de radicaux libres puis on la laisse se 
d6rouler. 

15 c) lorsque la reaction de polymerisation est terminfee. on introduit un ou 

plusieurs agents 6mulsifiants de type huile dans eau S une temperature 
inferieure d 50X. 

Selon une variante de ce proc6d6. le milieu reactionnel issu de retape b), 
est concentre par distillation, avant la mise en oeuvre de retape c). 

20 Selon une mise en oeuvre preteree du precede tel que d6fini precedem- 

ment, la reaction de polymerisation est amorcee par un couple oxydo- 
reducteur, tel que le couple hydroperoxyde de cumene - metabisulfite de 
sodium, e une temperature Inf6rieure ou egale e 10X. puis conduite solt de 
maniere quasi-adiabatique jusqu'd une temperature superieure ou egale e 

25 40X, plus particulierement superieure ou egale e 50*C, soit en contrdlant 
revolution de la temperature. 

Selon une autre mise en oeuvre preteree du proc6de, la solution aqueuse 
de depart est ajustee e un pH inf6rieur ou egal d 4 avant la mise en oeuvre de 
retape c). 
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L'invention a aussi pour objet rutilisation de la composition telle que 
d^finie prSc^demment pour preparer una composition topique cosm6tique, 
dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique. 

Une composition topique selon Tinvention, destin6e d etre appliqu6e sur 
5 la peau ou les muqueuses de I'homme ou de Tanimal, peut consister en une 
Emulsion topique comprenant au moins une phase aqueuse et au moins une 
phase huile. Cette Emulsion topique peut 3tre du type hutle dans eau. Plus 
particulidrement, cette Emulsion topique peut consister en une 6mulsion fluide, 
telle un lait ou un gel fluide. La phase huile de I'dmulsion topique peut 
10 consister en un melange d'une ou plusieurs huiles, 

Une composition topique selon {'invention peut etre destin^e d une 
utilisation cosm^tique ou §tre utilis^e pour preparer un medicament destin6 au 
traitement des maladies de la peau et des muqueuses. Dans ce dernier cas, la 
composition topique comporte alors un principe actif qui peut par exempie 
15 consister en un agent anti-inflammatoire, un myorelaxant, un antifongique ou 
un antibactdrien. 

Lorsque la composition topique est utiliste en tant que composition 
cosmdtique destin^e A dtre appliquSe sur la peau ou les muqueuses, elle peut 
ou non comporter un principe actif, par exempie un agent hydratant, un agent 
20 bronzant, un filtre solaire, un antirides, un agent d vis6e amincissante, un 
agent antiradicalaire, un agent antiacndlque ou un antifongique. 

Une composition topique selon rinvention comporte habituellement entre 
0,1 % et 10 % en poids de I'agent 6paississant ddfini ci-dessus. Le pH de la 
composition topique est de preference superieur ou egal & 5. 
25 La composition topique peut en outre comporter des composes 

classiquement compris dans ce type de compositions, par exempie des 
parfums, des conservateurs, des colorants, des emollients ou des tensioactife. 

Selon encore un autre aspect, rinvention conceme I'utiiisation du nouvel 
agent epaississant conforme A invention mentionne ci-dessus, pour epaissir et 
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6mulsionner une composition topique comprenant au moins une phase 
aqueuse. 

La composition selon Tinvention est un substitut int6ressant d celles 
vendues sous le nom SEPIGEL ~305 ou SEPIGEL " 501 par la demanderesse, 
5 car elle pr6sente aussi une bonne compatibility avec les autres excipients 
utilis6s pour la preparation de fonnulations telles que les laits, les lotions, les 
crimes, les savons, les bains, les baumes. les shampooings ou les aprds- 
shampooings. Elle peut aussi §tre mise en oeuvre avec lesdits SEPIGEL. 

Elle est notamment compatible avec les concentres d6crits et revendiqu6s 
10 dans les publications intemationales WO 92/06778, WO 95/04592, 
W095/13863, WO 96/37285. WO 98/22207. WO 98/47610 ou dans 
FR 2734 496, avec les agents tensioactifs d6crits dans WO 93/08204. 

Elle est particuli6rement compatible avec le MONTANOV^ 68. le 
MONTANOV'" 82, le MONTANOV ^ 202 ou le SEPIPERL~ N. Elle peut 
15 egalement 6tre utilis6e dans des emulsions du type de celles decrites et 
revendiqu6es dans EP 0 629 396 et dans les dispersions aqueuses 
cosm6tiquement ou physiologiquement acceptable avec un compose organo 
polysiloxane choisi, par exemple panmi ceux d6crits dans WO 93/05762 ou 
dans WO 93/21316. 

20 Eile peut 6galement etre utilisee pour former des gels aqueux d pH acide 

cosmetiquement ou physiologiquement acceptables . tels que ceux decrit dans 
WO 93/07856; eile peut 6galement fitre utilisee en association avec des 
celluloses non-loniques, pour fomier par exemple des gels de coiffage tels que 
ceux decrlts dans EP 0 684 024, ou encore en association avec des esters 

25 d'acides gras et de sucre , pour former des compositions pour le traitement du 
cheveux ou de la peau telles que celles decrites dans EP 0 603 019, ou 
encore dans les shampooings ou apres-shampooings tels que decrits et 
revendiques dans WO 92/21316 ou enfin en association avec un 
homopolymere anionique tels que le CARBOPOL'" pour former des produits de 

30 ti-aitement des cheveux comme ceux decrits dans DE 1 95 23596. 
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La composition selon I'inventlon est ^galement compatible avec les 
principe actifs tels que par exempie. les agents auto-bronzants comme le 
dihydroxy-ac6tone (DHA) ou les agents anti-acn6; elle peut done 6tre introduite 
dans des compositions auto-bronzantes comme celles revendiqu^es dans 

5 EP 0 715 845, EP 0 604249. EP 0576188 ou dans WO 93/07902, 

Elle est 6galement compatible avec les d6riv6s N-acyl6s d'aminoacides, 
ce qui permet son utilisation dans des compositions apaisantes notamment 
pour peau sensible, telles que celles d^crites ou revendiquees dans 
WO 92/21318, WO 94/27561, ou WO 98/09611. 

10 Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer la prSsente invention. 

Exempie 1 : Preparation et proprietes du latex Inverse selon 
rinvention 

A] Preparation 

15 a) On charge dans un b^cher, sous agitation 

- 200 g d*eau permute 

- 1 12.1 g d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium d 48 % (en 
poids) 

- 278.4 g de I'acide 2-methyl-2[(1-oxo-2 propenyl) amino] 1-propane 
20 sulfonique 

- 73.1 g d'acide acrylique 

- 0.18 g de didthyldne triamine pentac6tate de sodium 

- 0,182 g de ni6thylene-bis-acrylamide 

le pH de la phase aqueuse prdcddemment ddcrit est ajustd d 3,5 et la 
25 quantity de phase aqueuse est compl6t6e jusqu'd concurrence de 682 g par 
ajout d'eau permut6e. 

Paralldlement. on prepare une phase organique en introduisant dans un 
b^cher agitd successivement : 

- 220 g d'isohexaddcane 

30 - 25 g de Montane 80 VG (ol6ate de sorbitan commercialism par SEPPIC) 
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- 0,2 g azo-bis-isobutyronitrile 

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase 
organique puis soumfse & une agitation mScanique violente de type ultra- 
turrax'^ commercialis6 par IKA. 
5 L'6mulsion obtenue est alors transf6r6e dans un rdacteur de 

polymerisation. L'emulsion est soumise S un barbotage d'azote important de 
mani6re d 6liminer roxygSne et refroldit d environ 5-6X. 

On introduit alors 5ml d'une solution contenant 0,42 % (en poids) 
d'hydroperoxyde de cumene dans l'isohexad6cane. 
10 Apr6s un temps suffisant pour une bonne homog6n6isation de la solution, 

on introduit alors une solution aqueuse de m6tabisulfite de sodium (0,2 g dans 
100 ml d'eau) d raison de 0,5 ml/minute. L'introduction est realis^e pendant 
environ 60 minutes. 

Pendant cette introduction, on laisse monter la temperature dans le 
15 reacteur de polymerisation jusqu'S la temperature finale de polymerisation. 
On maintient alors le milieu reactionnel pendant environ 90 minutes a 
cette temperature. 

L'ensemble est refroidi jusqu'^i une temperature d^environ 35X et on 
introduit lentement 50 g d'ol6ate de sorbitan 6thoxyl6 d 20 moles d'oxyde 
20 d'ethyiene. 

On obtient remulsion desiree: 
Evaluation des proprietes 

+ viscosite 25X du latex (Brookfield RVT, Mobile 3. vitesse 20): q = 650 
mPas 

25 + viscosite dans I'eau i 2 % de latex (Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 

20): 

n = 33800 mPas. 

(Brookfield Mobile 6. vitesse 5): q = 74000 mPas. 

On constate que le produit final est exempt d'acrylamlde. 
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b) En operant de la mdme manidre qu'au paragraphe a) d partir de : 

- 200 g d'eau permut6e 

- 121 ,8g d*une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium a 48% (en poids) 

- 302,66g de Tacide 2-methyl-2[(1-oxo-2 propenyl) amino] 1-propane 
sulfonique 

- 49,54g d'acide acrylique 

- 0,18g de di^thyl^ne triamine pentac^tate de sodium et 
• 0,163g de m6thyl6ne-bis-acrylamide. 

On obtient I'^mulsion d6sir6e qui pr6sente les caract6ristiques suivantes : 
+ viscosite dans Teau ii 2% de latex 
(Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 20): 
n = 29000 mPas 

(Brookfield Mobile 6. Vitesse 5): n = 66000 mPas. 

On constate que le produit final est aussi exempt d'acrylamide. 

c) On charge dans un b^cher. sous agitation : 

- 608 .8 g d'une solution commerciale A 50% du sel de sodium de I'acide 2- 
methyl-2[(1-oxo-2 propdnyl) amino] 1-propanesulfonique, 

- 72,6 g d'acrylate de (2-hydroxy 6thyle), 

- 0,18 g de di^thyldne triaminepentac^tate de sodium, et 

- 0,121 g de m6thyldne bis(acrylamide,) 

le pH de la phase aqueuse pr6c6demment dScrit est ajust6 d 3,5. par 
ajout de 0,7g d'acide 2-methyl-2[(1-oxo-2 propdnyl) amino] 1-propane- 
sulfonique. 

Paralldlement, on pr6pare une phase organique en introduisant dans un 
bdcher agitS successivement : 

- 220 g d'iso hexaddcane, 

- 25 g de Montane 80 V6 (oldate de sorbitan 6thoxyl6 d 20 moles d'oxyde 
d'^thyl^ne. commercialism par SEPPIC) et 

- 0,2 g d'azo bis(isobutyronitrile). 
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La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase 
organique puis soumise d une agitation mfecanique violente de type ultra- 
turrax"^ comnfiercialisd par IKA. 

L'6mul8ion obtenue, caract6ris6e par une viscositfe 25*C de 2600mPas 
5 (Brookfield RVT, Mobile 4, vitesse 20), est alors transf6r6e dans un rtacteur 
de polymerisation. L'dmulsion est soumise d un barbotage d'azote important de 
manlSre d 6liminer Toxygdne et refroidit A environ 

On introduit alors 10g d'une solution d 1 .1% en poids de mati^re active 
d'hydroperoxyde de cum§ne dans I'iso hexad6cane. Aprds un temps suffisant 
10 pour une bonne homog6n6lsation de la solution, on introduit en environ 

25 minutes, 26g d'une solution aqueuse de m6tabisulfite de sodium (solution d 
0,2%). Pendant cette introduction, on laisse monter la temperature dans le 
r6acteur de polymerisation jusqu'd ta temperature finale de polymerisation puis 
on maintient le milieu reactionnel pendant environ 90 minutes d cette 
15 temperature. L'ensemble est ensuite refroldi jusqu'e une temperature d'environ 
35'C et on introduit lentement 50 g de MONTANOX ™ 80 VG . 
On obtient remulsion desiree. 
Evaluation des proprietes : 

- Viscoslte e 20*'C du latex e 3% dans Teau (Brookfield RVT. Mobile 6. vitesse 
20 20): 

n = 36700 mPas ; le pH est de 5.1 . 

On abaisse le pH e 3.7 et Ton obtient alors le resultat suivant: q = 31000 

mPas 

On constate que le produit final est exempt d'acrylamide. 

25 

d) En operant de la meme maniere qu'au paragraphe a) en abaissant la 
quantite de methylene bis(acfylamide) de 0,121 g e 0.091g, on obtient une 
emulsion ayant les caracteristiques de viscoslte suivantes : 

- Viscoslte e 20X du latex e 3% dans I'eau (Brookfield RVT Mobile 6, 
30 Vitesse 20): 
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n = 33000 mPas ; le pH est de 5,2. 

Apr&s abaissement du pH, on obtient les rdsultats suivants : 
a pH = 4,0. n = 31000 mPas ; 
d pH = 2.8. n = 18300 mPas . 

On constate que le produit final est exempt d'acrylamide. 



e) En operant de la m§me mani6re qu'au paragraphe A) en abaissant le 
quantity de m6thyl6ne bis(acrylamide) de 0,121 g d 0,084g, celle d'acrylate de 
(2-hydroxy 6thyle) de 72.6 g d 53g , et en augmentant la quantit6 de solution 
commerciale A 50% du sel de sodium de Tacide 2-methyl-2[(1-oxo-2 prop^nyl) 
amino] 1-propane sulfonique de 608,8g S 628g. on obtient une 6mulsion 
ayant les caractSristiques de viscosity suivantes : 

- Viscosit6 A 20^0 du latex A 3% dans Teau (Brookfield RVT Mobile 6, 
Vitesse 20): 

n = 27400 mPas ; le pH est de 5,2. 

Apr6s abaissement du pH. on obtient les r^sultats suivants : 
^1 pH = 4,0, n = 27400 mPas ; 
d pH = 2,8, n = 18200 mPas . 

On constate que le produit final est exempt d'aciylamide. 

On constate que le toucher des emulsions obtenues est trds particulier A 
partir de 1% de polymdre dans la solution et que cette diffdrence s'accentue 
avec I'augmentation de la concentration ; 11 s'agit d'un toucher trds frais au 
d6but qui fond compldtement sur la peau. toucher que Ton ne ressent pas du 
tout avec les latex d'dtat de la technique . 

Les exemples suivants mettent en oeuvre Indiffdremment les 6mulsions 
pr6par6es selon Tun des paragraphes A a) d A e) (appelds dans les exemples 
suivants - composd de I'exemple 1). 
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B] Propridtte 
) Pouvoir K 6mulsionnant » de phases grasses 

Le latex inverse pr6par6 au paragraphe AJ b) (composition 1) a 6t6 utilise 
pour pr6parer des 6mulsions avec diffdrents types de corps gras, apoiaires ou 
polaires. d'origine v6g6tale ou synth6tique. Les gels crimes obtenus dans les 
diff6rents cas sont stables et d'aspect parfaitement homogSne. Leur viscosity 
est consignee dans le tableau suivant : 



Viscosity S 20''C. en 
mPa.s 

Brookfield LVT 6rpm 


Huile utilis^e pour la phase grasse du gel-crdme 
(3 % en composition 1 ; phase grasse : 10%) 
eau distill6e : 87 % 


« 80 000 


Huile de jojoba 


« 100 000 


Huile d'amande douce 


« 80 000 


Squalane 


«100 000 


Dim6thicone 


« 65 000 


Isohexad^cane 


«100 000 


Isononyl isononanoate 


« 100 000 


Cetearyl octanoate 


« 100 000 


Benzoate C12-C15 


« 100 000 


Caprylic / capric Triglyc6rlde 


» 90 000 


Huile de paraffine 



La composition 1 permet done de disperser et de stabiliser des phases 
grasses dans un milieu aqueux, par simple dilution sans qu'une 6tape de 
neutralisation soit necessaire. 
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b) stability k ia tempdrature 

On a pr^par^ un gel cr&me comprenant 2,5 % de composition 1 et 20 % 
de c^t^aryl octanoate et mesur^ la viscosity. Les rdsultats sont les suivants : 



Apr6s 1 jour ^ 40 


Viscosit6 Brookfield LVT 6rpm (en 
mPa.s) 

(mesurS d Ta) 


« 69 000 


Apr6s 7 jours d 40 *C 


« 68 000 


Aprds 1 mois d 40*^0 


« 66 000 



5 

c) Influence du pH sur la viscosity 



La viscosite du gel crdme pr§par6 avec la composition 1 est tr^s stable au 
pH dans Tintervalle pH = 6 d pH = 9. 

lOd) Compatibilite avec les aolvants 

On a mesur6 la viscosity (en mPas), des gels § 3 % en composition 1 , 
dans divers solvants cosm^tiques a plusieurs concentrations. 

Les resultats consignSs dans le tableau suivant montrent que la viscosite 
de ces gels n'est pas affectSe par la presence de solvants. 

15 



Solvant 


20% 


40% 


60% 


Hexyldne glycol 


« 100 000 


« 10 000 


5000 


Ethanol 


« 100 000 


100 000 


40 000 


Dipropyl^neglycol 


«100 000 


100 000 


90 000 


Butyl^neglycol 


« 100 000 


«100 000 


« 100 000 


Propylene glycol 


« 100 000 


« 100 000 


« 100 000 


glyc6rine 


« 100 000 


« 100 000 


» 100 000 



Wo 99/36445 



16 



PCT/FR99/0005S 



e) on prepare avec chacun des latex pr^par^s aux paragraphes A]c), A]d) 
et A]e) des fomnules cosm6tiques comprenant : 
0.5%. 1%. 1,5%, 2%. 2.5% ou 3% de latex 
5% de SIMULSOL 165, 



0.5% de SEPICIDE HB 
eau qsp 100%. 

On constate que le toucher des Emulsions obtenues, est tres particulier 
d partir de 1% de polym6re dans la solution et que cette difference s'accentue 
10 avec I'augmentation de la concentration ; ii s'agit d'un toucher tres frais au 
d6but, qui fond compl^tement sur la peau. toucher que Ton ne ressent pas du 
tout avec les latex d'etat de la technique. 



5 



20% de LANOL 1688 



15 



Exemple 2 : Creme de soin 
Cyclomdthicone : 
Compost de I'exemple 1 : 



0.8 % 
4,5% 
0,65 % 
0.025 % 
0,05 % 
0.2% 



10% 



MONTANOV 68: 



Conservateur : 



20 



Lysine : 

EDTA (sel disodique) : 
Gomme de xanthane : 

Glycerine : 

Eau : 



qsp 100% 



3% 



25 



Exemple 3 : Creme de soin 

CyclomSthicone : 
Compost de I'exemple 1 : 
MONTANOV "68 : 
Perfluoropolymethylisopropylethe r : 
Conservateur : 



10% 



30 



0.8% 
4.5% 
0.5 % 
0,65 % 
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Lysine : 0,025 % 

EDTA (eel disodique) : 0.05 % 

PEMULEN~TR : 0.2 % 

Glycerine : 3 % 

S Eau -. qsp 100 % 

Exemple 4 : Baume aprto-rasage 

FORMULE 

A Compost de I'exemple 1 : 1,5% 

10 Eau : q.s.p 100 % 

B MICROPEARL ~ M 100: 5.0 % 

SEPICIDE^CI: 0,50% 

Parfum: 0,20% 

15 Ethanol95"': 10,0% 

MODE OPERATOIRE 

Ajouter B dans A. 



Exemple 5 : Emulsion satinte pour le corps 



20 FORMULE 

A SIMULSOL^ieS: 5.0% 

LANOL~1688 : 8.50% 

Beun-e de Kailte : 2 % 

Huile de paraffine : 6.5 % 

25 LAN0L'"14M: 3% 

LANOL~S: 0.6% 

B Eau : 66,2 % 

30 C MICROPEARL"* M 100: 5% 
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10 



D Compost de I'exemple 1 : 3 % 

E SEPICIDE^CI: 0,3% 

SEPICIDE~HB: 0.5% 

MONTEINE^CA: 1% 

Parfum : 0,20 % 

Acetate de vitamine E ; 0,20 % 

Sodium pyrolidinone carboxylate: 1 % (agent hydratant) 

M ODE OPERATOIRF 

Ajouter C dans B, 6mulsionner B dans A d 70°C, puis ajouter D d SO'C 
puis E d 30°C. 



IS Exemple 6 : Lait corporel 

FORMULE 

A SIMULSOL™ 166: 5.0% 

LANOL^ieSB: 12.0% 

LANOL^UM: 2.0% 

20 Alcool o6tyiique: 0,3 % 

SCHERCEMOL^OP: 3% 

B Eau : q.s.p. 100% 

25 C Compose de Texemple 1 : 0,35 % 

D SEPICIDE^CI : 0.2% 

SEPICIDE^HB: 0,5% 

Parfum : 0,20 % 
30 (Le SCHERCEMOL OP est un ester 6molllent d effet non gras) 
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MODE OPERATOIRE 

Emulsionner B dans A vers IS'C ; ajouter C vers GO'C, puis D vers 30*'C 



5 Example 7 : crdme H/E 

FORMULE 

A SIMULSOL^ieS: 5.0% 

LANOL™1688: 20.0% 
1 ,0% (additif d effet stabilisant 

10 B Eau: q.s.p. 100% 

C Compost de Texemple 1 : 2,50% 



D SEPICIDE~ CI : 0.20% 
SEPICIDE~ HB : 0.30% 

MODE OPERATOIRE 

Introduire B dans A vers 75'C ; ajouter C vers 60°C, puis D vers AS'C 



Exemple 8 : gel solaire non gras 

20 FORMULE 

A Compost de I'exemple 1 : 3,00% 

Eau : 30% 



B SEPICIDE C : 0,20% 

25 SEPICIDE'" HB : 0,30% 

Parfum : 0,10% 

C Colorant : q.s. 

Eau : 30% 
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D MICROPEARL~ M 100 : 3.00% 

Eau: q.s.p 100% 

E Huile de silicone : 2,0% 

5 PARSOL'MCX: 5,00% 

MODE OPERATQIRE 

Introduire B dans A; ajouter Cpuis D, puis E. 

10 Exemple 9 : Laitaolaire 

FORMULE 

A SEPIPERL^N : 3,0% 

Huile de s6same : 5,0% 

PARSOL~MCX: 5,0% 

15 Carraghenane X: 0, 1 0% 

B Eau : q.s.p. 100% 

C Compose de I'exemple 1 : 0,80% 

20 

D Parfum : q.s. 

Conservateur : q.s. 

MODE OPERATQIRE 
25 Emulsionner B dans A d TS'^C puis ajouter C vers 60^*0, puis D vers 30X 

et ajuster le pH si n^cessaire 

Exemple 10 : Gel de massage 
FORMULE 

30 A Composdderexemple 1: 3,6% 
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Eau : 20,0% 

B Colorant: 2 gouttes/100g 

Eau : q.s. 

C Alcool : 10% 

Menthol : 0,10% 

D Huile de silicone : 5,0% 

MODE OPERATOIRE 

Ajouter B dans A; puis ajouter au melange, C puis D 



Exemple 11 : gel soin de massage 

15 FORMULE 

A Compose de I'exemple 1 : 3,00% 

Eau : 30% 

B SEPICIDE" CI: 0.20% 

20 SEPICIDE'" HB: 0,30% 

Paffum : 0,05% 

C colorant : q.s. 

Eau : q.s.p 100% 

25 D MICROPEARL~ SQL: 5,0% 

LANOL"" 1688 : 2% 



MODE OPERATOIRE 

Preparer A; additionner B, puis C, puis D. 
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Exemple 12 : Gel coup d'teiat 

FORMULE 

A Compost de I'exemple 1: 4% 

Eau : 30% 

B ELASTINE HPM: 5,0% 

C MICROPEARL~M100: 3«5<, 



10 Eau : 



5% 



D SEPICIDE™ CI: 0,2% 

SEPICIDE~ HB: 0,3% 

Parfum: 0,06% 

15 Sodium pyrolidinone carboxylate 50%: 1% 

Eau : q.s.p. 100% 

MODE OPERATOIRF 

Preparer A; additionner B, puis C, puis D. 

Exemple 13 : Lait corporel 

FORMULE 

A SEPIPERL^N : 3,0% 

Triheptonate de glycerol : 10,0% 

B Eau : q.s.p.100% 

C Compost de I'exemple 1: 1,0% 



30 D Parfum : 



q.s. 
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Conservateur : q.s. 
MODE OPERATQIRE 

Fond re A d environ 75**C . Emulsionner B dans A k 75**C puis ajouter C 
vers60X. puis D. 

Exemple 14 : Emulsion demaquillante k rhuile d'amande douce 





FORMULE 






MONTANOV~68: 


5% 




Huite d'amandes douces : 


5% 


10 


Eau : 


q.s.p.100% 




Compost de I'exemple 1 : 


0.3% 




Glycerine : 


5% 




Conservateur : 


0,2% 




Parfum : 


03% 


15 








Exempie 15 : Crdme hydratante pour peaux grasses 




FORMULE 






MONTANOV" 68 : 


5% 




Cdtylstearyloctanoate : 


8% 


20 


Octyl palmitate : 


2% 




Eau : 


q.s.p.100% 




Compost de rexemple 1 : 


0,6% 




MICROPEARL" MIOO: 


3.0% 




Mucopolysaccharides: 


5% 


25 


SEPICIDE"* HB: 


0.8 




Parfum: 


03% 



30 



Exemple 16 : Baume aprds-rasage apaisant sans alcool 

FORMULE 

Melange de lauryl aminoacides : 0.1% d 5% 
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Aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% k 0,5% 

LANOL" 99 : 2% 

Huile d'amandes douces : 0,5% 

Eau : q.s.p.100% 

5 Compos6 de I'exemple 1 : 3% 

SEPICIDE" HB : 0,3% 

SEPICIDE" CI : 0.2% 

Parfum : 0.4% 

10 Exemple 17 : Crdme aux AHA pour peaux sensibies 

FORMULE 

Melange de lauryl aminoacides : 0,1% a 5% 

Aspartate de magn6sium et de potassium : 0.002% d 0,5% 

LANOL™ 99 : 2% 

15 MONTANOV" 68 : 5.0% 

Eau ' q.s.p.100% 

Compost de I'exemple 1 : 1 ,50% 

Acide gluconique: 1 ,50% 

Tri6thanolamlne : 0,9% 

20 SEPICIDE~ HB : 0,3% 

SEPICIDE~CI : 0,2% 

Parfum : 0,4% 

Example 18 : Soin apaisant apres^oleil 

25 FORMULE 

Melange de lauryl aminoacides: 0,1 % d 5% 

Aspartate de magnSsium et de potassium: 0,002% d 0,5% 

LANOL~99: 10.0% 

Eau: q.s-p.100% 

30 Compos6 de {'example 1 : 2,50% 
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SEPICIDE HB: 0,3% 

SEPICIDE" CI: 0.2% 

Parfum: 0,4% 

Colorant: 0.03% 



Exemple 19 : Lait demaquillant 

FORMULE 
SEPIPERL'N 
PRIMOL 352: 
Huile d'amandes douces: 
Eau: 

Compost de Texemple 1 : 
Conservateur: 



Exemple 20 : Lait corporal 

FORMULE 

SEPIPERL'N: 3.5% 

LANOL~ 37T: 8.0% 

SOLAGUM~L: 0.05% 

Eau: q.s.p.100% 

Benzophdnone: 2.0% 

Dim§thicone 350cPs: 0.05% 

Compost de Texemple 1 : 0,8% 

Conservateur: 0,2% 

Parfum: 0,4% 

Exemple 21: Emulsion fluide d pH alcalin 

MARCOL" 82: 5,0% 

NaOH: 10,0% 

Eau: q.s.p.100% 



3% 

8.0% 

2% 

q.s.p.100% 

0.8% 

0.2% 
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Compost de I'exempie 1 : 1 .5% 

Exemple 22 : Fond de teint fluide 

FORMULE 

5 SIMULSOL™ 165 5,0% 

LANOL™ 84D: 8,0% 

LANOL~99: 5,0% 

Eau: q.s.p.100% 

Pigments et charges min6rales: 10,0% 

10 Compos6 de I'exempie 1 : 1 ,2% 

Conservateur: 0,2% 

Parfum: 0,4% 

Exemple 23 : Lait soiaire 

15 FORMULE 

SEPIPERL^N 3.5% 

LANOL" 37T: 10.0% 

PARSOL NOX™: 5.0% 

EUSOLEX™ 4360: 2.0% 

20 Eau: q.s.p. 100% 

Compose de I'exempie 1 : 1 .8% 

Conservateur: 0,2% 

Parfum: 0.4% 

25 Exemple 24 : Gel contour.des yeux 

FORMULE 

Compost de I'exempie 1 : 2.0% 

Parfum: 0,06% 

Sodium pyrrolldinonecarboxylate: 0,2% 

30 DOW CORNING" 245 FLuid 2.0% 



wo 99/36445 



PCT/FR99/00055 



Eau: q.s.p. 100% 

Exemple 25: composition de soin non rincte 

FORMULE 

S Composd de Texemple 1 : 1 ,5% 

Parfum: q.s 

Conservateur: q.s. 

DOW CORNING" X2 8360: 5,0% 

DOW CORNING" Q2 1401: 15,% 

10 Eau: q.s.p. 100% 

Exemple 26: gel amincissant 

Composd de Texemple 1 5 % 

Ethanol 30 % 

15 Menthol 0.1 % 

Caf6ine 2,5 % 

Extrait de ruscus 2 % 

Extrait de lien-e 2 % 

SEPICIDE'HB 1 % 

20 Eau q.s.p. 100 % 

Exemple 27 : Baume aprds-rasage apaisant sans alcool 

FORMULE 

A LIPACIDE" PVB : 1 ,0% 

25 LANOL" 99 : 2,0% 

Huile d'amandes douces : 0,5% 

B Compose de Texemple 1 3.5% 

30 C Eau: q.s.p. 100% 



wo 99/36445 jg PCT/FR99AMI055 



D Parfum : 0,4% 

SEPICIDE~ HB : 0,4% 

SEPICIDE~ CI : 0.2% 

5 

Exempte 28: Gel rafratchissant aprte-rasage 

FORMULE 

A LIPAC1DE~ PVB : 0.5% 

LANOL™ 99 : 5.0% 

10 Compos6 de i'exemple 1 2,5% 

B eau : q.s.p.100% 

C MICROPEARL™ LM : 0.5% 

15 Parfum : 0,2% 

SEPICIDE™ HB : 0,3% 

SEPICIDE~ CI : 0.2% 

Example 29: Soln pour les peaux grasses 

20 FORMULE 

A MICROPEARL^MSIO: 1.0% 

Compos6 de rexemple 1 5.0% 

Isononanoate d'octyie : 4.0% 

25 B Eau: q.s.p.100% 

C SEPJCONTROL"" A5 : 4.0% 

Parfum: 0,1% 

SEPICIDE"" HB : 0,3% 

30 SEPICIDE™ CI : 0,2% 
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D CAPIGEL^QS: 0,5% 
Eau : 10% 

5 Exemple 30 : Crdme aux AHA 

FORMULE 

A MONTANOV'" 68 : 
LIPACIDE™ PVB: 
LANOL" 99 : 

10 



B Eau : q.s.p. 100% 

Acide gluconique : 1 ,5% 

TEA (tri6thanolamine} : 0,9% 

IS C Compose de I'exempie 1 1,5% 

D Parfum: 0,4% 

SEPICIDE" HB: ' 0,2% 

SEPICIDE" CI: 0,4% 

20 Exemple 31 : Autobronzant non gras pour visage et coips 

FORMULE 

A LANOL"" 2681 : 3.0% 

Composd de rexemple 1 2,5% 

25 B Eau: q.s.p.100% 

Oihydroxyac6tone : 3,0% 

C Parfum : 0,2% 

SEPICIDE™ HB : 0,8% 
30 NaOH (hydroxyde de sodium) : qs pH = 5 % 



5,0% 
1,05% 
10.0% 
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Exemple 32 : Laitsolaire au monoi de Tahiti 



5 FORMULE 

A Mono'f de Tahiti : 1 0% 

LIPACIDE" PVB : 0.5% 

Compose de Texemple 1 2,2% 

10 B Eau : q.s.p. 100% 

C Parfum: 0.1% 

SEPICIDE" HB : 0.3% 

SEPICIDE'CI : 0.1% 

IS M^thoxyclnnamate d'octyle : 4,0% 

Example 33 : Soin aolaire pour ie visage 
FORMULE 

A Cyclomdthlcone et dim6thlconol : 4,0% 

20 Compose de I'exemple 1 3,5% 

B Eau : q.s.p. 100% 

C Parfum: 0,1% 

25 SEPICIDE~ HB : 0,3% 

SEPICIDE" CI : 0,21 % 

M6thoxycinnamate d*octyle : 5,0% 

MIcatitane : 2,0% 

Acide lactique : q.s.p. pH = 6,5 
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Exemple 34 : Emulsion bronzante sans soieil 



5 FORMULE 

A LANOL~99: 15% 

MONTANOV"" 68 : 5,0% 

Param^thoxycinnamate d'octyle : 3,0% 

10 B Eau : q.s.p. 100% 

Dihydroxyac6tone : 5.0% 

Phosphate monosodique : 0,2% 

C Compos6 de rexemple 1 0,5% 

15 D Parfum: 0,3% 

SEPICIDE~ HB : 0.8% 

NaOH: q.s. pH=5. 

Exempie 35 : Gel brillance 

20 Compost de I'exemple 1 1,5 % 

Silicone volatil 25 % 

Monopropyldneglycol 25 % 

Eau ddmin6ralis6e 1 0 % 

Glycerine qsp 100% 



25 

Exemple 36 : Gel amincissant 
Compost de Texemple 1 
Isononylisononanoate 
Cafi6ine 
30 Ethanol 



1.5% 
2% 
5% 
40% 
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MICROPEARL"^ LM 
Eau d6min6ralis6e 
Conservateur parfum 

Exomple 37 ; Uit ddmaquillant 

SIMULSOL™ 165 
MONTANOV™ 202 
Caprylate-caprate triglyceride 
PECOSIL™ DCT 
Eau d^min^raliste 
CAPIGEL™ 98 
Compost de Texemple 1 
PROTEOL™ OAT 
NaOH 

Exemple 38 : Crime solaira 
SIMULSOL™ 165 
MONTANOV™ 202 
Benzoate C12-C15 
PECOSIL™ PS 100 
Dimdthicone 
Cyclom6thicone 

Octyl-mSthoxy-cinnamate 
Benzoph6none-3 
Oxyde de Titane 
Gomme xanthane 
Butyl^ne-glycol 
Eau d^min^ralis^ 
Compost de I'exemple 1 
Conservateur, parfum 



2% 

qsp 100 % 

qs 

4% 
1 % 
15% 
1 % 
qs 

0.5 % 
1 % 
2% 

qsp pH 7 

3% 

2% 

8% 

2% 

2% 

5% 

6% 

4% 

8% 

0.2 % 

5% 

qsp 100 % 

1,5% 

qs 
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Exemple 39 : Gel de soin peaux mixtes 




5 


Compost de Texemple 1 


4 % 




Squalane v^^tal 


5% 




Dimethicone 


1.5% 




SEPICONTROL"* A5 


4 % 




Gomme xanthane 


0,3 % 


10 


Eau 


qsp 100 % 




Conservateur, Parfum 


qs 




Exemple 40 : Voile parfum6 pour le corps 






Compos6 de I'exemple 1 


1,5% 


15 


Cyclomdthlcone 


5% 




Parfum 


2% 




MICROPEARL™ M100 


5% 




Glyodrine 


5% 




Eau d6mln6rali86e 


qsp 100% 


20 








Exemple 41 : Crime vltaminde 






SIMULSOL™ 165 


5% 




MONTANOV™ 202 


1 % 




Caprylic/capric triglycerides 


20% 


25 


Palmitate de vltamine A 


0.2 % 




Acetate de vitamine E 


1 % 




MICROPEARL'« M305 


1.5 % 




Compost de I'exemple 1 


0.7 % 




Eau 


qsp 100% 


30 


Conservateur, parfum 


qs 
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Le MONTANOV™ 68 (c6tearyl glucoside), est une composition auto- 
6mulsionnable telle que decrite dans WO 92/06778. commercialisee par la 
soci6t6 SEPPIC. 

Le MICROPEARL™ M 100 est une poudre ultra fine au toucher tr6s doux 
et d action matifiante commercialis6e par la soci6t6 MATSUMO 

Le SEPICIDE"* CI. imidazolidine ur6e. est un agent conservateur 
commercialism par la society SEPPIC. 

PEMULEN'" TR est un polym6re acrylique commercialism par 
GOODRICH. 

Le SIMULSOL™ 165 est du st6arate de glyc6rol auto-6mulsionnable 
oommercialis6e par la socimtd SEPPIC. 

Le LANOL™ 1688 est un ester 6mollient a effet non gras commercialism 
par ia soci6t6 SEPPIC. 

Le LANOL" 14M et le LANOL® S sont des facteurs de consistance 
commerdalis6s par la socimtm SEPPIC. 

Le SEPICIDE™ HB , qui est un m6lange de ph6noxy6thanol, de mfethyl 
paraben. d'6thylparaben, de propylparaben et de butylparaben, est un agent 
conservateur commercialism par la socimtm SEPPIC. 

Le MONTEINE'*' CA est un agent hydratant commercialism par la socimtm 
SEPPIC. 

Le SCHERCEMOL" OP est un ester mmollient d effet non gras. 
Le LANOL~ P est un additif d effet stabilisant commercialism par la 
socimtm SEPPIC. 

Le PARSOL'^ MCX est de I'octyl parammthoxycinnamate; commercialism 
par la socimtm GIVAUDAN. 

Le SEPIPERL"* N est un agent nacrant. commercialism par la socimtm 
SEPPIC. m base d'un nr^miange d'alkyi poly glucosides tels que ceux dmcrits 
dans WO 95/13863. 

Le MICROPEARL~ SQL est un mmiange de micro particules renfemiant 
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du squalane qui se iib^re sous Taction du massage; il est commercialism par la 
soci6t6 MATSUMO. 

Le LANOL™ 99 est de I'isononyl isononanoate commercialism par la 
socimtm SEPPIC. 

5 Le LANOL™ 37T est du triheptanoate de glyc6rol, commercialism par la 

socimtm SEPPIC. 

Le SOLAGUM™ L est un carraghmnane commercialism par la socimtm 
SEPPIC. 

Le MARCOL"** 82 est une huile de paraffine commerciallsde par la socimtm 
10 EXXON. 

Le LANOL'^ 84D est du malate de dioctyle commercialism par la socimtm 
SEPPIC. 

Le PARSOL NOX"* est un filtre solaire commercialism par la socimtm 
GIVAUDAN. 

15 r EUSOLEX™ 4360 est un filtre solaire commercialism par la socimtm 

MERCK. 

Le DOW corning"" 245 Fluid est de la cyclommthicone. commerclaiisme 
par la socimtm DOW CORNING. 

Le LIPACIDE™ PVB, est un hydrolysat de protmines de bl^ acyim 
20 commercialism par la socimtm SEPPIC. 

Le MICROPEARL™ LM est un mmiange de squalane, de 
polymmthylmmthacrylate et de menthol, commercialism par la socimtm SEPPIC. 

Le SEPICONTROL'^ A5 est un mmiange capryloy glycine, sarcosine. 
extrait de cinnamon zylanicum, commercialism par la socimtm SEPPIC. tel que 
25 ceux dmcrits dans la demande Internationale de brevet PCT/FR98/01 31 3 
dmposme le 23 juin 1998. 

Le CAPIGEL"** 98 est un copolymmre acrylique commercialism par la 
socimtm SEPPIC. 

Le LANOL™ 2681 est un mmiange caprylate, caprate de coprah, 
30 commercialism par la socimtm SEPPIC. 
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Le MONTANOV"™ 202, est une composition APG/alcools gras telle que 
decrite dans W09 98/47610, commercialisee par la societ6 SEPPIC. 
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REVENDrCATIONS 

1 . Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au mains 
un agent 6mulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent 

5 6mulsifiant de type huile dans eau (H/E). caract6ris6e en ce que ladite 
composition est un latex inverse comprenant de 20% d 60% en poids, et de 
pr6f6rence de 25% d 45% en poids, d'un poly6lectrolyte anionique, branche ou 
r§ticul6, S base d'au moins un monomere poss6dant une fonction acide fort, 
copolym6ris6 soit avec au moins un monomSre poss6dant une fonction acide 
10 faible. soit avec au moins un monomSre neutre. 

2. Composition telle que d6finie d la revendication 1 , caracteris6e en ce que 
ledit poly6lectrolyte anionique est le r6sultat d'une copolym6risation de ses 
monomferes pr6curseurs effectu6e ^ un pH inferieur d 4. 

3. Composition telle que ddfinie d Tune des revendications 1 ou 2, caract6ris6e 
15 en ce que 30 % ^ 90 % des motifs monomSriques que le poly6lectrolyte 

anionique comprend, possddent une fonction acide fort. 

4. Composition telle que ddflnie d I'une des revendications 1^3, pour laquelle 
la fonction acide fort du monomdre en comportant, est la fonction acide 
sulfonique ou la fonction acide phosphonique, partiellement ou totalement 

20 salifie et de pr6f6rence, ledit monom6re est Tacide 2-methyl 2-[(1-oxo 2- 
propdnyl) amino] 1-propane-sulfonique partiellement ou totalement salifi^e 
sous forme d'un sel de m§tal alcalin ou de sel d'ammonium. 

5. Composition telle que ddfmie A Tune des revendications 1 d 4, pour laquelle 
la fonction acide faible du monomdre en comportant. est la fonction acide 

25 carboxylique, et de pr6f6rence, ledit monomSre est choisi panmi i'acide 
acrylique, I'acide mdthacrylique, I'acide itaconique ou I'acide maldique, 
partiellement ou totalement salifid. 

6. Composition telle que ddfinie d I'une des revendications 1 d 4, pour laquelle 
le monomdre neutre est choisi parmi I'acrylate de (2-hydroxy 6thyle), I'acrylate 

30 de (2,3-dihydroxy propyle), le m6thacrylate de (2-hydroxy 6thyle), le 
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m6thacrylate de (2.3-dihydroxy propyle), ou un d6riv6 6thoxyl6, de poids 
mol^culaire compris entre 400 et 1000 de chacun de ces esters. 

7. Composition telle que d^finie aux revendications 1 d 4 ou 6 comprenant une 
phase huile. une phase aqueuse, au moins un agent gmulsifiant de type eau 

S dans huile (E/H), au moins un agent dmulsifiant de type huile dans eau (H/E). 
caract6ris6e en ce que ladite composition est un latex inverse comprenant de 
20% d 60% en poids, et de pr6f6rence de 25% d 45% en poids, d'un 
polydlectrolyte anionique, branchd ou rdticuld. d base d'acide 2-m6thyl 2-[(1- 
oxo 2-propdnyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou totalement salifi6, 

10 co-polym§ris6 avec de Tacrylate de (2-hydroxy 6thyle). 

8. Composition telle que d^finie d la revendication 7, caractdris^e en ce que 
30% d 90%, de prdf^rence 50% d 90% en proportions molatres, des motife 
monom^riques que le polydlectrolyte anionique comprend, est I'acide 2-m6thyl 
2-t{1'Oxo 2-propdnyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou totalement 

15 salifid sous forme d'un sel de mdtal alcalin ou de set d'ammonium, notamment 
une composition telle que ddfinie precddemment, pour laquelle le polydlectro- 
lyte anionique comporte. en proportions molaires, de 60% d 90% de sel de 
sodium ou de sel d'amnK)nium de I'acide 2-mdthyl 2-[(1-^xo 2-propdnyl) amino] 
1-propanesulfonique et de 10% d 40% d'acrylate de (2-hydroxy 6thyle). 

20 9. Composition telle que d^finie a Tune des revendications 1^5, caract&risee 
en ce que ladite composition est un latex inverse comprenant de 20% d 60% 
en poids, et de prSf^rence de 30% d 45% en poids, d*un polySlectrolyte 
anionique, branch^ ou rSticulS, d base d'un acide 2-mdthyl 2-[(1 -oxo 2- 
propSnyl) amino] 1-propane-sulfonique partiellement ou totalement salifi^ sous 

25 forme de sel de sodium ou de sel d'ammonium copolym6ris6 avec I'acide 
acrylique, partiellement salifi^ sous forme de sel de sodium ou de sel 
d'ammonium. 

10. Composition telle que dSfinie d I'une quelconque des revendications 1^9, 
caract6ris6 en ce que le polySlectolyte anionique est rSticulS et/ou branch^ 
30 avec un compost di^thyiSnique ou poly6thyl6nique dans la proportion molaire 



wo 99/36445 39 PCT/FR99/00055 

exprim6e par rapport aux monomdres mis en oeuvre, de 0,005% ^ 1%, et de 
pr6f6rence de 0,01% d 0,2 % et plus particuli6rement de 0,001 % d 0,1 %. 

11. Composition telle que ddfinie d la revendication 10, pour laqtielle I'agent de 
r6ticulation et/ou I'agent de ramification est choisi parmi le dimSthacrylate 

5 d'dthyldneglycol, le diallyioxyacdtate de sodium, le diacrylate d'^thyldneglycol, 
le diallyl ur6e. le trimSthylol propanetriacrylate ou le mdthyl^ne-bis- 
(acrylamide). 

12. Composition telle que dSfinie d Tune quelconque des revendications 1 d 
1 1 . caract6ris6e en ce qu'elle contient de 2.5% d 15% en poids. et de 

10 pr6f6rence de 4% d 9% en poids. d'agents 6mulsifiants. 

13. Composition telle que d6finie d la revendication 12, dans laquelle de 20% ^ 
50%. notamment de 25% d 40% du poids total des agents 6mulsifiants 
presents sont du type eau dans liuile (E/H) et dans laquelle de 80% d 50%. 
notamment de 75% d 60%, du poids total des agents 6mulsifiants, sont du type 

IS huite dans eau (H/E). 

14. Composition telle que d^finie ^ Tune quelconque des revendications 1 ^ 
13, caract6ris6e en ce que la phase huile repr6sente de 15% d 40%, de 
preference de 20% ^ 25%, de son poids total. 

15. Composition telle que d6finie d la revendication 14 dans laquelle la phase 
20 huile est constituee d'isohexadecane ou d'huile blanche min6rale. 

16. Composition telle que d6finie d Tune quelconque des revendications 1 d 
15, caract6ris6e en ce qu'elle contient en outre un ou plusieurs additife choisis 
notamment parmi les agents complexants, les agents de transfert ou les agents 
limiteurs de chaines. 

25 17. Proc6d6 de preparation de la composition telle que ddfinie ci Tune des 
revendications 1^16, caract6ris6 en ce que 

a) Ton 6mulsionne une solution aqueuse contenant les monom^res et les 
eventuels additifs. dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents 
6mulsifiants de type eau dans huile, 
30 b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans remulsion 
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formde en a). d*un initiateur de radicaux libres puis on la laisse se d6rouler, 
c) lorsque la r6action de polynf^6risation est termin6e, Ton introduit un ou 
plusieurs agents ^mulsifiants de type huile dans eau d une tennp^rature 
inf6rieure a SO^'C. 

5 18. Variante du procdd^ tel que ddfini d la revendication 17, selon laquelle le 
milieu r6actionnel issu de l'6tape b). est concentre par distillation, avant la mise 
en oeuvre de r6tape c). 

19. Proc6d6 tel que d6fini d Tune des revendications 17 ou 18. dans lequel la 
r6action de polym6risation est amorc6e par un couple oxydo-r6ducteur, tel que 

10 le couple hydroperoxyde de cuni6ne -disulfite de sodium, S une temp6rature 
inf6rieure ou 6gale A 10**C, puis conduite de mani6re quasi-adiabatique jusqu'^i 
une temperature sup^rieure ou 6gale d 40''C. 

20. Proc6d6 tel que d6fini d Tune des revendications 17 d 19, dans lequel la 
solution aqueuse de depart est ajustde k un pH inf6rieur ou 6gal d 4 avant la 

IS mise en oeuvre de I'dtape 

21. Utilisation de la composition telle que ddfinie d I'une des revendications 1 a 
16 pour preparer une composition topique cosmdtique, dermo-pharmaceutique 
ou pharmaceutique. 

22. Composition cosmdtique, dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique 

20 comprenant de 0,1 % d 10 % en poids d'un latex inverse tel que d6finl d Tune 
des revendications 1 d 16. 

23. Composition telle que ddfinie d la revendication 22, sous la forme d'un lait, 
d'une lotion, d'un gel, d'une cr6me, d'un gel cr6me, d'un savon, d'un bain 
moussant, d'un baume, d'un shampooing ou d'un aprds-shampooing. 

25 24. Composition apaisante pour peau sensible comprenant un latex inverse tel 
que ddfini d i'une des revendications 1 d 16, et un ou plusieurs aminoacides N- 
acyl6s. 
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